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(3) Endloser Keilriemen oder Keilrippenriemen und Antriebssystem 

@ Ein endloser, elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen 
dient zur Obertragung von Umfangskraften und weist einen 
in den elastomeren Werkstoff eingebetteten Zugstrang auf. 
Der Zugstrang besteht aus in Langsrichtung verlaufendem 
synthetischem Seilcord. Um einen elastischen Keilriemen 
Oder Keilrippenriemen mit fur die Montage ausreichender 
Dehnung bei Gewahrleistung einer ausreichenden Mindest- 
spannung zu schaffen. ist der Seilcord aus mehreren 
hochelastischen verstreckten Polyamidgarnen autgebaut. 
die mit hochstens 298 Umdrehungen pro laufenden Faden- 
meter verzwirnt sind. Der elastomere Werkstoff besteht aus 
einer Chloroprenkautschukmischung. Der Seilcord ist unter 
einer geringen Vorspannung von max. 8 N im Riemenkorper 
eingebettet. Die Dehnungscharakteristik liegt bei einer Rie- 
menbreite von 1 cm zwischen 25 N und 150 N pro 1% 
Dehnung. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen endlosen elastischen 
Keilriemen oder Keilrippenriemen zur Ubertragung 
von Umfangskraften, mit einem in elastomerem Werk- 5 
stoff eingebetteten Zugstrang, der aus in Langsrichtung 
verlaufenden synthetischen Verstarkungsf^den besteht. 

Keilriementriebe dienen der reibschliissigen Bewe- 
gungs- und Leistungsubertragung. Sie ermdglichen auf 
einfache Weise bestimmte Ubersetzungsverhaltnisse 10 
bei entsprechender Wahl des Durchmesserunterschie- 
des von angetriebener und antreibender Keilriemen- 
scheibe. Die endlosen Keilriemen weisen als Zugstrang 
eingebetteie Verstarkungsfaden, den sogenannten Seil- 
cord, auf, die in Langsrichtung in der neutralen Faser 15 
des Keilriemens angeordnet sind. Die ublichen Stan- 
dard-Keilriemen haben eine gleichmaUige. aber sehr ge- 
ringe Dehnung und mOssen durch eine geeignete Vor- 
richiung wie Achsabstand-Verstellung oder Spannrol- 
len nachzuspannen sein, urn die richtige Riemenspan- 20 
nung einzustellen. Dadurch kann die wahrend des Be- 
triebes auftretende geringe Riemendehnung ausgegli- 
chen werden. 

Fur besondere Einsatzbedingungen wurden soge- 
nannte elastische Keilriemen zur Leistungsubertragung 25 
entwickeli. Diese Keilriemen sind einerseits dehnbar ge- 
nug, um sie ohne Anderung des Abstandes der Riemen- 
scheiben auf diesen anbringen zu konnen und anderer- 
seits elastisch genug, um nach der Anbringung die fiir 
eine gute Leistungsubertragung erforderliche Betriebs- 30 
spannung aus sich heraus zu gewahrleisten. 

Aus der US-PS 31 08 484 ist ein elastischer Antriebs- 
riemen ohne Gewebeeinlagc bekannt, der bis iiber 28% 
seiner Lange gedehnt werden kann. Dieser Antriebsrie- 
men aus homogenem Gummimaterial kann nur fiir An- 35 
criebe mit sehr kleinen Leistungen eingesetzt werden. 

Um auch groBere Umfangskraftc bzw, Anlaufmo- 
mente Ubertragen zu konnen, ware es wunschenswert, 
einen elastischen endlosen Keilriemen mit einer verstar- 
kenden Zugstrangiage zu versehen. Dazu wird in dem 40 
Fachbuch Keilriemen, Herausgeber: Arniz-Optibelt- 
Gruppe Hoxter, Verlag Ernst Heyer, Essen, Seite 78, als 
geeigneter Werkstoff fiir den Cordfaden Polyamid 66 
vorgeschlagen. Polyamid 66 eignet sich fiir diese beson- 
dere Einsatzbedingung wegen seines flachen Dehnungs- 45 
moduls im unteren Lastbereich und wegen seiner hohen 
Elastizit^t. 

Aus der EP 02 81 432 A wird ein endloser, elastischer 
Riemen zur Leistungsubertragung vorgeschlagen, der 
eine LSngsarmierung aus Faden aufweist. Dieser Rie- 50 
men soil einen geniigend niedrigen Gesamtdehnungs- 
modul aufweisen, der die fiir die Montage auf den fest- 
stehenden Riemenscheiben benotigte Dehnung ermog- 
licht. Nach der Anbringung soli der Riemen eine ausrei- 
chende Betriebsspannung beibehaken. um die Kraft- 55 
Ubertragung zu gewahrleisten. 

Aus der EP-A-02 85 072 ist ein elastischer Keilrippen- 
riemen bekannt. dessen verstarkender Zugstrang eine 
ReiBdehnung von mindestens 1 8% aufweist. Die Faden 
eines Jeden Zugstranges sind nicht vorgestreckt und mit eo 
mindestens 300 Umdrehungen pro Meter Faden mitein- 
ander verzwirnt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen end- 
losen elastischen Keilriemen oder Keilrippenriemen der 
eingangs beschriebenen Art zu schaffen, der eine ausrei- es 
chende Dehnung aufweist. um fUr die Montage ausein- 
andergezogen zu werden, und der nach dem Montieren 
eine ausreichende Mindestspannung aufbringt. die eine 
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optimale Leistungsubertragung gewahrleistet 

Die Aufgabe wird erfindungsgemiB durch die im 
Kennzeichen des Anspruchs 1 aufgefiihrten Merkmale 

gelftst. 

Die aus Polyamid 66 besiehenden Verstarkungsfaden 
nutzen dessen spezifisches Dehnungsniveau. seine gro- 
6e Elastizitai, seine hohe ReiB- und Scheuerfestigkeit 
sowie die hervorragenden dynamischen Eigenschaften. 
Durch den VerstreckungsprozeB werden diese charak- 
teristischen Eigenschaften hergestellt. In dem Verstrek- 
kungsprozeB wird der jeweilige Polyamidfaden um et- 
wa das Vierfache seiner Ausgangslange gereckt. 

Der ausgewahlte Bereich der Fadenumdrehungen 
beim Verzwirnen begrenzt die Dehnung und erhoht die 
Elastizitai. Die Verwendung von Chloroprenkautschuk 
erhoht die Elastizitat von der Werkstoffseite und ver- 
bessert die Standfestigkeit. da die Abriebfestigkeit und 
Alterungsbestandigkeit gunstig beeinfluBt werden. Die 
auf die Verstarkungsfaden wirkende niedrige Vorspan- 
nung bei dem Einbetten dieser Faden verhindert ein 
Herabsetzen der Dehnfahigkeit. sichert aber durch die 
aufgebrachte Gegenkraft ein lagegenaues Aufbringen 
der Verstarkungsfaden. Mit dem angegebenen Bereich 
des Dehnungsmoduls wird ein funktionsfahiger endlo- 
ser. elastischer Keilriemen geschaffen, der leicht ge- 
dehnt werden kann und dennoch eine ausreichende 
Mindestspannung nach der Montage aufbringt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden 
in den Unteranspruchen 2 bis 7 beschrieben. 

Durch die Erfindung wird ein betriebssicherer elasti- 
scher Keilriemen oder Keilrippenriemen geschaffen, 
der eine gute Kraftubertragung gewahrleistet und sich 
fiir die automatische Montage eignet. Das Entfallen ei- 
ner Achsabstandverstellvorrichtung oder einer Spann- 
vorrichtung verringert den Platzbedarf des Keilriemen- 
triebes. Der erfindungsgemafi aufgebaute elastische 
Keilriemen weist eine hohe Standzeit auf. 

Anhand der Zeichnung wird nachstehend ein Ausfuh- 
rungsbeispiel der Erfindung nSher eriautert. Es zeigt 

Fig. 1 einen Keilrippenriemen im Querschnitt, 

Fig. 2 eine einstufige Verzwirnung des den Zugstrang 
auf bauenden Seiicordes, 

Fig. 3 ein Kraft-Dehnungsschaubild fur den Bereich 
des elastischen Keilrippenriemens im Vergleich zu den 
dehnungsarmen Standardriemen. 

In Fig. t wird ein elastischer, endloser Keilrippenrie- 
men 10 im Querschnitt gezeigt, Dieser Keilrippenrie- 
men 10 findet in einem Keilriementrieb Verwendung, zu 
dem noch mindestens zwei mil entsprechenden Um- 
fangsrillen versehene. hier nicht gezeigte Keilriemen- 
scheiben gehoren. Der Keilrippenriemen 10 weist einen 
Keilriemenrucken II und einen Rippenteil 12 auf, die 
beide aus Chloroprenkautschuk aufgebaut sind. Zwi- 
schen dem Keilriemenrucken 11 und dem Rippenteil 12 
ist ein Zugstrang 13 im Bereich der neutralen Faser 13a 
angeordnet. 

Der Rippenteil 12 besteht aus mehreren zueinander 
parallelen, in der Langsrichtung des Keilrippenriemens 
10 verlaufenden Profilrippen 14. die zwischen sich Pro- 
filrillen 15 bilden. Der Abstand zwischen den Mitten 
zwcier benachbarter Profilrippen 14 wird als Rippentei- 
lung ISbezeichnet. 

Bei dem gezcigten Ausfuhrungsbeispiel sind die Pro- 
filrippen 14 mit trapezformigem. die Profilrillen 15 mit 
V-fdrmigem Querschnitt ausgebildet. 

Der Zugstrang 13 besteht aus einem wendelformig 
aufgespulten Seilcord aus drei miteinander einstufig 
verzwirnten Polyamidgarnen 21 (Fig. 2). Jedes Polya- 
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midgarn 21 ist in sich bereits verdreht und wurde bei der 
Herste]lung um das Vierfache seiner Ausgangslange ge- 
reckt. 

Die Polyamidgarne 21 haben eine ReiQdehnung von 
25%. Nach dem Verzwirnen erhalt man dehnfahigen 5 
Seilcord 13 mit einer Reilklehnung von 20%. 

Der Seilcord 13 wird mit einer Gegenkraft von 5 N 
unter einer Steigung von 110 Windungen auf einer Brei- 
te von 100 mm auf den Kautschukrohling aufgebracht. 
Nach dem Auflegen der abdeckenden Kautschukplatte 10 
und dem verformenden Ausvulkanisieren erhilt man ei- 
nen elastischen Keilrippenriemen mit einer hohen 
Dehnfahigkeit 

In der Fig. 3 ist ein Kraft-Dehnungsdiagramm darge- 
stellt* in dem die fCraft-Dehnungskurve eines Standard- 15 
riemens (Kurve X) zum Vergleich mit dem Kraft-Deh- 
nungsbereich von erfindungsgemaQen elastischen Rie- 
men dargestellt ist. Als einheitliche Bezugslange wurde 
die Fertigungslange der Riemen von 1270 mm bei einer 
Riemenbreite von 10 mm gewahlt. 20 

Die Kurven A und B verlaufen flacher und begrenzen 
den Bereich der erfindungsgemaQen elastischen Rie- 
men. Die Kurve A zeigt eine Dehnungscharakteristik 
von 150 N fur 1% Dehnung, wahrend die Kurve B 25 N 
fur 1% Dehnung betrifft. Die in diesem Bereich verJau- 25 
fende Kraft- Dehnungskurve C stellt die Dehnfahigkeit 
des im Ausfuhrungsbeispie! beschriebenen elastischen 
Keilrippenriemens dar. 



5. Elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen 
nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daQ der 
elastomere Werkstoff drei unterschiedliche Chlo- 
roprenkautschukmischungen aufweist. wobet im 
Querschnitt des Riemenkorpers gesehen die obere 
Ruckenschicht verschieiBfest und querstelf ist, die 
mittlere Einbetlungsschicht fur den Zugstrang (13) 
haftfahig ist und die untere Laufschicht verschleifl- 
arm ausgebildet isL 

6. Elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen 
nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB seine entspannte Lange 1 bis 10% 
geringer ist als die nominate Betriebsl^nge nach der 
Montage. 

7. Keilriementrieb mit mindestens einer ein- oder 
mehrriiligen Keilriemenscheibe. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Keilriemenscheibe von einem 
endlosen elastischen Keilriemen oder Keilrippen- 
riemen (10) umschlungen ist, dessen Dehnungscha- 
rakteristik bei einer Riemenbreite von 1 cm zwi- 
schen 25 N und 150 N pro 1% Dehnung liegt und 
dessen Zugstrang (13) aus miteinander verzwirnten 
hoch elastischen Polyamidgarnen (21) besteht 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspruche 30 

1. Endloser elastischer Keilriemen oder Keilrippen- 
riemen zur Obertragung von Umfangskraften, mit 
einem in elastomerem Werkstoff eingebetteten 
Zugstrang, der aus in Langsrichtung verlaufendem 35 
synthetischen Seilcord besteht, gekennzeichnet 
durch folgende Merkmale: 

- jeder Seilcord besteht aus mehreren hoch- 
elastischen verstreckten Polyanudgarnen (21), 

- die Polyamidgarne (21) sind mit hbchstens 40 
298 Umdrehungen pro laufenden Fadenmeter 
verzwirnt. 

- der elastomere Werkstoff besteht aus einer 
Chloroprenkaulschukmischung (CR). 

- der Seilcord (13) ist unter einer geringen 45 
Vorspannung von max. 8 N im Riemenkorper 
eingebettet, 

- die Dehnungscharakteristik des Keilrie- 
mens oder Keilrippenriemens (10) liegt bei ei- 
ner Riemenbreite von 1 cm zwischen 25 N und 50 
150 N pro 1% Dehnung. 

2. Elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daQ je 
drei Polyamidgarne (21) einstufig zu einem Seilcord 
(13)zusammenge2wirnt sind. 55 

3. Elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
sechs Polyamidgarne zweistufig zu einem Seilcord 
zusammengezwirnt sind. 

4. Elastischer Keilriemen oder Keilrippenriemen eo 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO der 
elastomere Werkstoff zwei unterschiedliche Chlo- 
roprenkautschukmischungen aufweist, wobei im 
Querschnitt des Riemenkdrpers gesehen die obere 
Ruckenschicht verschleiOfest und quersteif ist, wah- 65 
rend die untere Schicht zum Zugstrang (13) hin 
haftfahig ist und im ubrigen verschleiBarm ausge- 
bildet ist. 
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ABSTRACTED -PUB -NO: DE 403 8465A 
BASIC-ABSTRACT; 

A continuous elastic V -belt or ribbed V-belt for 
transmitting peripheral forces 

incorporates a traction strand embedded in an elastomer and 
consists of a 

synthetic rope cord running in the longitudinal direction. 



Each rope cord 

consists of several highly elastic oriented poly amide 
yarns, which are twisted 

with maximum 298 twists per running metre of yarn. The 
elastomer is made of a 

chlorprene rubber blend and the rope cord is embedded in 
the belt body under a 

maximum tension of 8 N. The elongation property of the belt 
lies at 25-150 N 

per 1% elongation with a belt width of 1 cm. 

ADVANTAGE - The belt features a sufficient elongation to be 
pulled apart from 

the purpose of assembly. After the assembly, it applies a 
sufficient minimum 

tension, which achieves optimum power transmission. 
ABSTRACTED -PUB -NO: EP 4892 98B 
EQUIVALENT-ABSTRACTS : 

Endless, resilient V-belt or ribbed V-belt for the 
transmission of 

circumferential forces, having a tensile strand^ which is 
embedded in 

elastomeric material and formed from synthetic cable cord 
extending in the 

longitudinal direction characterised by the following 
features : each cable cord 

is formed from a plurality of highly resilient, stretched 
polyamide yarns (21) , 

the polyamide yarns (21) are twisted with a maximum of 298 
turns per filament 

metre, the elastomeric material comprises a chloroprene 
rubber mixture (CR) , 

the cable cord (13) is embedded in the belt body with a low 
initial tension of 

a max. 8 N, the expansion characteristic of the V-belt or 
ribbed V-belt (10) is 

between 25 N and 150 N per 1% expansion with a belt width 
of 1 cm. 
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Basic Abstract Text - ABTX (1) : 

A continuous elastic V-belt or ribbed V-belt for 



transmitting peripheral 

forces incorporates a traction strand embedded in an 
elastomer and consists of 

a synthetic rope cord running in the longitudinal 
direction. Each rope cord 

consists of several highly elastic oriented polyamide 
yarns, which are twisted 

with maximum 298 twists per running metre of yarn. The 

elastomer is made of a 

chlorprene rubber blend and the rope cord is embedded in 
the belt body under a 

maximum tension of 8 N. The elongation property of the belt 
lies at 25-150 N 

per 1% -'elongation with a belt width of 1 cm. 



Basic Abstract Text - ABTX (2) : 

ADVANTAGE - The belt features a sufficient elongation 
to be pulled apart 

from the purpose of assembly. After the assembly, it 
applies a sufficient 

minimum tension, which achieves optimum power transmission. 



Derwent Accession Number - NRAN (1) : 
1992-193143 



Title - Tlx (1) : 

Continuous elastic V=belt for transmitting peripheral 
forces - with rope 

cord consisting of several highly elastic oriented 
polyamide yarns 



Equivalent Abstract Text - ABEQ (1) : 

Endless, resilient V-belt or ribbed V-belt for the 

transmission of 

circumferential forces, having a tensile strand ^ which is 
embedded in 

elastomeric material and formed from synthetic cable cord 
extending in the 

longitudinal direction characterised by the following 
features : each cable cord 

is formed from a plurality of highly resilient, stretched 
polyamide yarns (21) , 

the polyamide yarns (21) are twisted with a maximum of 298 
turns per filament 



metre, the elastomeric material comprises a chloroprene 
rubber mixture (CR) , 

the cable cord (13) is embedded in the belt body with a low 
initial tension of 

a max. 8 N, the expansion characteristic of the V-belt or 
ribbed V-belt (10) is 

between 25N and 150 N per 1% expansion with a belt width 

of 1 cm. ^.'^r^' — ..^ 



Standard Title Terms - TTX (1) : 

CONTINUOUS ELASTIC V= BELT TRANSMIT PERIPHERAL FORCE 
ROPE CORD CONSIST HIGH 
ELASTIC ORIENT POLYAMIDE YARN 



